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C54 ) onTHHECKOE CTEKJIO 



Q. 

O 

o 

J 
f 



1 

H3o6peTeHHe othochtch k cocTaBaM 
onTHMecKoro creKJia, npeflHasHa^eHHO- 

Tawite J1HH3 H npH3M onxH^ecKHx npH- 
OopoB ; 

HsBecTHo onxH^ecKoe creitno, BKJim- 
laKwee, Bec.%: 
S 10^ 



40-61 
12-36 
3-6 
7-12 
.1,5-4 
0,5-2 
0,l-0,€ 
0,5-5 . 
1-4 
flo 2. 
. .flp 2 
0,3-0,5 

BTO CxeKJio HMeex nOKaaaxenb npe- 
jiOMJieHHH "D ■ 1/5-1,53 [11 

HaH6ojiee 6jih3khm no xexHHMecKOft 
cymHocxH h nocxHraeMOMy pesyjibxaxy 
K HsoCpexeHHW HBJiHexcH onxH^ecKoe 
cxekjio cjienyiomero cocTaaa, Bec.%: 
SIO« 45-57; BoOa 2-8; Al^O, 0-4; 
CaO 0-4; MgO BaO 27-32; Hnf 

0-2; K^O 2-6; AsjOj 0-1. 



B^Oj 

NajO 

iTiO 

CaO 

MgO 

BaO 

ZnO 

A 4^03 



10 



15 



20 



25 



30 



noKaaaxeJib npejiONUieHHH caHHoro 
cxeKJia njj « 1,61-1,63 02], 

K HeflocxaxKaM sxhx cxeKon otho- 

CflXCH BHCOKaH KpHCXaJUIHSaUHOHHafl 

cnocoCHOcxfa K BucoKaH xeMnepaxypa 
cneKaHHH ( >6 30°C) . 

Uenb HsoepexeHHH - cHHxeHHe kphc- 
TaJUiH3auHOHHO(l cnocoOHOcxH w xeMne- 
paxypu cneKaHHH cxeKJia. 

UeJib flocxHraexcH xeM, hto cxen- 
. jio, BKJiiowawmee S I O2 , B'^O.j , CaO, BaO, 
Na^O, KjO, np KpaflHeft Mepe oahh ok- 
• CHfl H3 rpynnw Asj^O,, Sb^O^, nonon- 
HKxenbHb coflepKHX SrO, no Kpaftnefl 
Mepe omii oKCHix H3 rpynnfci PbO, 2nO, 
no KpaftHeft Mepe ojihh okcha h3 rpyn- 
nti TI0,2' ^^^7' "P" cjieflyiomeM coox^ 
HomeHMH KOMnoHeHxoB, Mac.%: 

SiO, 40-55 

^'^^^ I lo 

CaO 

K^O 2,5-:) 

no KpaftHeft Mepe oahh okchxx h3 rpyn- 
nu 



CO 
CO 
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4 



no Kpa«HeH wepe ojihh okchji h3 rpyn- 
nw 

PbO, ZnO -4-15 
no KpaflHen Mepe oahh okchb h3 rpyn- 
na 

TtOj, ZrO, 3-6 
OnxHMecKoe ctgkjio c ueJibw nojiyne- 
HHH eenoro useTa MOJiteT coaep3«aTb no 
KpaftHefl Mepe obhh okcha h3 rpynnw 
-Fe^Oj, Cu^O, MnaO.^, CoO, N i Oa B kojih- 
xiecTse 0,01-0,03 Mac.%. 

KoHKpeTHtie cocraBu cTeKOJi npHse- 

flCHM B Ta6Jl. 1 , CBOfiCTBa cxeKOJi - B 

TaOJi.' 2. 

BapKy CTGKJia npoHasoflHT b KBapue- 

BUX, HJiaTHHOBHX HJIH UiaMOTHUX THrnHX 

npH 1350-1450°C. 

B03M0)KHa Henpep^BH.aH BapKa 
cTeKJia B BaHHhix nie^a^x c_ Btapa- 



OOTKOfl SarOTOBOK H3 KHflKOft CXeK- 

jiOMaccbi. 

CfeKJio HcntrraHO-c no/ioaoiTeJibHbiM 

pesyilbTaTOM npH H3rOTOBJieHHH 6H(t>0- 

^aJibHHx owKOBWX 3aroTOBOK, npeflnaraa 
5 Moe cxeicJio oOJiajjaex TpeCyeMbiM Ha- 

OOPOM CBOflCTB BAR HSrOTOBJieHHH 6H- 
<I)OKaJlbHHX OVKOB, MaJioft KpHCXaJIJlKSa- 
UHOHHOfl cnOCOtfHOCTbF), BHCOKHM HOKa- 

saxeneM npejiOMneHHH rtp ■ 1,59- 1,64 , ^ 
10 TeMnepaxypoft cneKaHHH,' corjiacywiqeft- 
CH c xewnepaxypoa cnexaHBH kpohobo- 
ro cxeKJia, x.e. oejiajiaex KOMnJiexco^^ 
HeoCxoBHMfix GBOflcTB, oOecne^HBaioiiiHx 
noJiy^eHHe 6H$oKaJibHUX o^KOBbix jihhs^^^ 
(5 xpeOyeNttax- flHonxpHft nexoflOM crieKaHHji V 
HoBoe cxeKJio no3BOJiHex Hsroxo- 
BHXb cneweHHwe .6n<l)OKaribHue o^Kosae 

/IHH3bI HOBOrO nOKOJieHHfl. 
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Ta&JiHua 2 



CocxaB 


TeMnepaxypa, 
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1 firm 1 


HQ , D 
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4 / , Z 


•1 
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D uu 


X , D u J 1 


4 D , 4 
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0 U 3 




4 D , X 
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C "5 t • 


1 CAAA 


AA 

4 4 , J 
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O JU 


1 , D4£3 J 
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40 , J 
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1 CI 7 T 


J* 7 O 
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1 C 7 4 Q 


il ft 

4 O , O 


9 


580 


. 1,6245 


46,6 


10 


5 70 


1,6443 


45,5 


11 


600 


1,6028 


4 6,. 4 


12 


575 


1,6300 


45,9 ' 


13 


6 25 ' 


1,6300 


48,0 



<topMyjia H3o6peTeHHH 

OnxH^ecKoe cxeicno, BKJuo^awmee 
S iC^ , B^Oj , CaO, BaO, Na^O, K^O, 
no KpaflHefi Mcpe ojiHH okch4 h3 rpyn- 
na AsjOj, Sb^Oj , otjih. tjaio- 
d e e c a xeM, ^xo, c ueJibio CHHJse- 
HH;1 KpHCXaJUIHSaUHOHHOa cnoco6HocxH 
H xeMnepaxypu cnsKaHHs, qho xtonon- 
HHxeJifaHO coAepjicHX SrO, no Kpaflnefl 
Mspe OOTH OKCHJ3 H3 rpynnfci PbO, 2n0, 
no KpaRHeft .Mepe ohhh okchji HT-rpyn- 
rxM TiOi, ZrO^^, npH cnejtyiomeM coot- 

HOUieHHH KOMnOHeHXOB, Mac,%i 

StOj 40-55 

Bit03 2-9. . 

CaO 5-10 

BaO .1-14,5 

ria«0 4-10 

• Kid 275-5 

no KpaftHefi Mepe oji«h okchh h3 rpyn- 



40 



45 



S rO 



0,3-1,0 
1-14 

no KpaftHeft Mepe oahh okchji h3 rpyn- 
nbi 

PbO, ZnO 4-15 
no KpaflHefl Mepe oahh okchb h3 rpyn- 
nu 

TiO.2, ZrOj . 3-6 
2. CxeKJio no n, 1, o x Ji a M a ro 
m e e c H xeM, hxo, c ueJibio nojiy- 
MeHHH Oejioro usexa; oho flononHKxenb- 
Ho coHepacHX, no KpaftHeft Mepe ojohh 
oKCHfl H3 rpynnu f e^Oj , CujO; Mn^O^, 
CoO, NlOa 0,01-0,T)3. 



50 HCXOtJHHKH HH4)OpMaaHH, 

npHHHXHe. BO BHHMaHHe npH 3KcnepxH3e 

' 1 . ABxopCKoe cBHflexenbcxBo CCCP 
»; 185468, KJi, C 03 C 3/08, 1965. 
55 2. naxeHx OlIA » 2551158, 

KJi. 106-54, ojiy&nHK. 1977 (npoxoxHn) 
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3aKa3 8918/34 THpaat 508 nojoiHCHoe 
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113035, MocKBa, 7K-35, PaytucKan Ha6. , fl. 4/5 
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